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in der die Variablen folgende Bedeutung haben: 
R 1 eine C,- bis C 4 -Alkylgruppe, eine Cyclopropyl-, -pentyl- 
oder -hexylgruppe, eine Indanonyl- oder Tetralonylgruppe, 
die Phenylgruppe, eine Phenylgruppe, deren Wasserstoff- 
atome teilweise oder voltstandig durch eine C,- bis C 4 -Alkyl- t 
-Alkoxy- oder -Thioalkylgruppe ersetzt sind, oder gemein- 
sam mit R 2 oder R 6 eine Ethylen- oder Propylenbrucke; 
R 2 bis R 6 ein Wasserstoffatom, eine C.- bis C 4 -Alkyl, 
-Alkoxy- oder -Thioalkylgruppe, wobei R 3 , R* und R s zusatz- 
lich fur eine Hydroxylgruppe stehen konnen, R 2 oder R 6 
gemeinsam mit R 1 eine Ethylen- oder Propylenbrucke bilden 
kann und mindestens einer, hochstens jedoch drei der Reste 
R 2 bis R 6 fur eine Gruppe der allgemeinen Formel II 

O 0 
II II 
-K-C-NH-Y-X-OC=CH 2 1 1 



stehen, in denen die Variablen folgende Bedeutung haben: 
K eine Cj- bis C 10 -Alkylen-. eine 1 bis 2 Sauerstoff- oder 
Schwefelatome enthaltende C } - bis C 10 -Alkylengruppe 
Y eine geradlinige oder verzweigte C,- bis C tQ -Alkylengruppe 
oder eine durch Carboxyl-, Carboxylatanion-, C r bis C 4 -Car- 
bonsaurealkylester- oder Hydroxygruppen substituierte C,- 
bis C 10 -Alkylengruppe 

X -NH- oder -(N-Alkyl)- mit 1 bis 4 C-Atomen 
Z Wasserstoff Oder eine C,- bis C 4 -Alkylgruppe. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ungesattigte Phenonderivate der allgemeinen Formel I 




in der die Variablen folgende Bedeutung haben: 
\s R 1 eine Cj- bis C 4 -Alkylgruppe, eine Cyclopropyl-, -pentyl- oder -hexylgruppe, eine Indanonyl- oder Tetralonyl- 
gruppe, die Phenylgruppe, eine Phenylgruppe, deren Wasserstoffatome teilweise oder vollstandig durch eine Ci- 
bis CrAlkyl-, -Aikoxy- oder -Thioalkylgruppe ersetzt sind, oder gemeinsam mit R 2 oder R 6 eine Ethylen- oder 
Propylenbrucke; 

R 2 bis R 6 ein Wasserstoffatom, eine Ci- bis C 4 -Alkyl, -Aikoxy- oder -Thioalkylgruppe, wobei R 3 , R 4 und R 5 
20 zusatzlich fur eine Hydroxylgruppe stehen konnen, R 2 oder R 6 zusatzlich gemeinsam mit R 1 eine Ethylen- oder 
Propylenbrucke bilden konnen und mindestens einer, hochstens jedoch drei der Reste R 2 bis R 6 fur eine Gruppe 
der allgemeinen Formel II 



O O 
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— K — C — NH — Y — X — C — C = CH 2 (U) 
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stehen, in denen die Variablen folgende Bedeutung haben: 

K eine Ci- bis Cio-Alkylen- t eine 1 bis 2 Sauerstoff- oder Schwefelatome enthaltende Ci - bis C J0 -Alkylengruppe 
Y eine geradlinige oder verzweigte C r bis Cio-Alkylengruppe oder eine durch Carboxyl-, Carboxylatanion-, O- 
bis C 4 -Carbonsaurealkylester- oder Hydroxygruppen substituierte Ci- bis Cio-Alkylengruppe, 
X - NH - oder -(N-Alkyl)- mit 1 bis 4 C-Atomen, 
Z Wasserstoff oder eine C\ - bis C 4 -Alkylgruppe. 

Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Herstellung der Monomeren, sowie Polymeri- 
sate, welche die ungesattigten Phenonderivate enthalten und die Verwendung der Polymerisate als Haftklebe- 
stoffe. 

Ungesattigte Phenonderivate des allgemeinen Aufbaus 



Phenongerust — Verbindungsglied — Ethylenisch ungesattigte Gruppe 



sind bereits bekannt. Polymerisate dieser Monomeren eignen sich besonders zur Verwendung fur Haftklebestof- 
55 fe, da sie durch Bestrahlung mit UV-Licht vernetzbar sind, d. h. nach Bestrahlung eine hdhere innere Festigkeit 
aufweisen. Die Haftung auf Substraten wird durch polare Gruppen bewirkt. 

In der US 32 14 492 werden Verbindungen der allgemeinen Formel (VI) beschrieben 
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R 8 -CH 3 Oder -C 6 H 5 und 
R 9 -Hoder -CH 3 

bedeuten. 

Ahnliche Acryioxy- oder Methacryloxygruppen enthaltende Acetophenon- oder Benzophenonderivate sind 
aus der US-A 34 29 852 bekannt. 

Die DE-A-28 18 763 betrifft Verbindungen der allgemeinen Formel VII 

O 
II 

R'°— C 




CH = CH 2 (vn> 



in der 



R 10 — C n H 2n +, mit n = 1 bis 3 oder — C*H 5 , 

O R 12 

II I 
R n — O— — C — O— , — N— oder — NCR' 3 ),— 

R 12 — H oder — C n H 2n + , mit n = 1 bis 8 und 

R 13 — C n H 2n+ , mit n = 1 bis 4 bedeuten. 

In der DE-A-38 20 464 und DE-A-38 20 463 werden Monomere beschrieben, die durch Umsetzung eines 
Phenonderivats, welches am Phenylkern durch eine Hydroxylgruppe substituiert ist, mit einem ungesattigten 
Isocyanat erhalten werden. 

Aus der DE-A-38 44 445 und DE-A-38 44 444 sind Monomere bekannt, die durch Umsetzung eines Phenonde- 
rivats, welches ebenfalls am Phenylkern durch eine Hydroxylgruppe substituiert ist, mit einem ungesattigten 
aktivierten Carbonsaureester hergestellt werden. 

Die ungesattigten Phenonderivate sollen eine moglichst hohe photochemische Reaktivitat, thermische Stabili- 
ty und Hydrolysebestandigkeit aufweisen. Des weiteren sollen die Polymerisate. welche die ungesattigten 
Phenonderivate enthalten, gut auf Substraten haften. Von besonderer Bedeutung fur die Verfiigbarkeit der 
ungesattigten Phenonderivate ist, daB sie durch ein moglichst einfaches Herstellungsverfahren erhaltlich sind. 
Fur die Verwendung der ungesattigten Phenonderivate in Copolymerisaten ist ein gutes Copolymerisationsver- 
halten Voraussetzung. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung waren ungesattigte Phenonderivate, die moglichst alle oben genannten 
Anforderungen erfullen. 

Die Aufgabe wurde geldst durch ungesattigte Phenonderivate gemaB Anspruch 1. 

Besonders geeignete ungesattigte Phenonderivate der Formel I sind solche, bei denen R ! fur eine Phenylgrup- 
pe oder eine C r bis C 4 -Alkylgruppe steht. Bei den Resten R 2 , R 3 , R 4 , R 5 und R 6 handelt es sich bevorzugt urn ein 
Wasserstoffatom oder eine Ci- bis C 4 -Alkyl- oder -Alkoxygruppe, bei mindestens einer, hochstens jedoch drei 
der Reste R 2 -R 6 fur eine Gruppe der allgemeinen Formel II oder III steht. Das ungesattigte Phenon enthalt 
bevorzugt nur eine Gruppe der allgemeinen Formel II oder III, insbesondere enthalt es diese Gruppe als 
Substituent R 4 . Besonders bevorzugt haben R 2 , R 3 , R 5 und R 6 die Bedeutung von Wasserstoffatomen. 

In der allgemeinen Formel II oder III steht K bevorzugt fur eine C,- bis C 6 -Alkylengruppe, oder eine 1 oder 2 
Sauerstoffatome enthaltende d- bis C 6 -Alkylengruppe. Besonders bevorzugt steht K fur eine C r bis C 4 -Alky- 
lengruppe oder C,- bis C 4 -Oxyalkylengruppe, bei der das Sauerstoffatom direkt an den Phenylring gebunden ist. 

Y steht bevorzugt fur eine (geradlinige oder verzweigte) Ci - bis C 6 -Alkylengruppe oder eine durch Carboxyl-, 
bzw. Carboxylatanion-, Ci- bis C 4 -Carbonsaurealkylester- oder Hydroxygruppen substituierte Ci - bis C 6 -Alky- 
lengruppe. Besonders bevorzugt steht Y fur eine d- bis C 4 -Alkyiengruppe, die durch ein oder zwei Carboxyl-, 
bzw. Carboxylataniongruppen, substituiert sein kann. 

X steht bevorzugt fur eine Gruppe -NH-, -(N-CH 3 )- oder -(N-CH 2 -CH 3 )-, und 
Z bevorzugt fur ein Wasserstoffatom oder eine Methylgruppe. 

Die erfindungsgemaBen Phenone sind nach dem erfindungsgemaBen Verfahren in einfacher Weise durch 
Umsetzung einer Nitril-funktionalisierten Verbindung der allgemeinen Formel IV 
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(IV) 



io mit einer Verbindung der allgemeinen Forme! V 



O 

, 5 R 7 0 — Y — X — C — C = CH 2 (V) 

2 

erhaltlich, wobei R' die oben genannten Bedeutung hat, R 7 fur ein Wasserstoffatom oder eine Q — C 4 -Alkylgrup- 
20 pe steht und R 2/ bis R 6 ' fur ein Wasserstoffatom, eine Ci — O-Alkyl- oder Thioaikylgruppe stehen, wobei R 3 ', R 4 ' 
und R 5 ' zusatzlich fur eine Hydroxylgruppe stehen konnen, R 2 ' und R 6 ' zusatzlich gemeinsam mit R 1 eine 
Ethylen- oder Propylenbrucke bilden konnen und mindestens einer, hochstens jedoch drei der Reste R 2 ' bis R 6 ' 
fur einen Rest — C== N oder — K— C= N steht, wobei K die in Anspruch 1 genannte Bedeutung hat und X, Y und 
Z ebenfalls die in Anspruch 1 genannte Bedeutung haben. 
25 Die Umsetzung verlauft nach folgendem einfachen Reaktionsschema, verdeutlicht beispielsweise fur den Fall, 
daBR 4 ' -K-C-NoderC = Nist. 




Z 



Die Umsetzung wird bevorzugt in einem Gemisch von Schwefelsaure und Essigsaure bei Raumtemperatur 
so durchgefuhrt. Zur Verhinderung einer vorzeitigen Polymerisation wird gemaB einer bevorzugten Ausfiihrungs- 
form ein Polymerisationsinhibitor, z. B. Nitrobenzol, Chinon, Hydrochinonmonomethylether, 2,6-Di-tert.-butyl- 
p-kresol, Phenothiazin oder Cu— (Il)-Salze, wie CUSO4 oder CuCh zugegeben. 

Eine Polymerisation kann auch durch die Gegenwart von Luftsauerstoff inhibiert werden. 

Die Verbindung V wird bevorzugt im OberschuB z. B. in einem 5 bis 15%igen, molaren OberschuB, bezogen • 
55 auf Verbindung IV eingesetzt. 

Die Reaktionsdauer betragt im allgemeinen 1 bis 10 h, insbesondere 2 bis 4 h. 

Die Aufarbeitung der Reaktionslosung erfolgt vorzugsweise durch Zugabe von Wasser oder Eis zum Reak- 
tionsprodukt. Abfiltrierung des Reaktionsprodukts und Umkristallisation aus polaren protischen Losungsmit- 
teln, z. B. Ethanol. 

eo Eine Oberfiihrung von in der Verbindung enthaltenden Carboxylgruppen in Salze z. B. Kalium- oder Natrium- 
carboxylate kann z. B. durch Zugabe der entsprechenden Alkalimetallhydroxide erfolgen. 
Bei den Ausgangsverbindungen handelt es sich um an sich bekannte Verbindungen. 

Nitrile der allgemeinen Formel IV lassen sich nach bekannten Verfahren entweder durch nukieophile Substi- 
tution von Halogenen entsprechender halogenierter Phenonderivate gegen die Cyanidgruppe oder durch Um- 
65 setzen von a-Chloracetonitril bzw. von y-Chlorbutyronitril mit dem Kaliumsalz des entsprechenden Hydroxy- 
benzophenons gewinnen. 

Die Herstellung von Verbindungen der Formel V, z. B. von N-(Hydroxymethyl)-methacrylamid, ist bei H. 
Feuer und U. E. Lynch, J. Am. Chem. Soc. 75, S. 5027 (1953) oder in der US-A-30 64 050 beschrieben. N-(Hydrox- 
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ymethyl)-methacrylamid ist demnach durch Umsetzung von Methacrylamid mit Paraformaldehyd in wasserfrei- 
em Tetrachlorkohlenstoff erhaltlich. 

N-(Hydroxymethyl)acrylamid ist z. B. durch eine analoge Umsetzung in wasserfreiem Ethylenchlorid erhalt- 
lich. 

Ungesattigte Carbonamid-N-methylalkylether sind z. B. weiterhin nach E. Muller, K. Dinges und W. Graulich, 5 
Makromol. Chem. 57, S. 27 (1962) durch Einwirkung von Alkanolen auf die entsprechende Methylolverbindung 
zuganglich. 

Die erfindungsgemaBen, ungesattigten Phenonderivate weisen in der Regel ein voll befriedigendes Kristallisa- 
tionsverhalten auf und sind bei Zimmertemperatur ublicherweise fest, so daB sie durch Umkristallisieren leicht in 
hoher Reinheit erhaltlich sind. Sie eignen sich insbesondere als copolymerisierbare Monomere zur Herstellung 10 
von Polymerisaten, die nach Einwirkung von aktinischer Strahlung eine erhohte innere Festigkeit aufweisen. Sie 
konnen jedoch auch mit sich selbst polymerisiert werden. Bemerkenswerterweise weisen sie insbesondere im 
kurz- bis langerwelligen UV-Bereich, 250 bis 400 nm, eine erhohte photochemische Reaktivitat auf. 

Bei der Verwendung der erfindungsgemaBen Phenone zur Herstellung von Homo- oder Copolymerisaten 
konnen die ublichen Verfahren der Vinylpolymerisation benutzt werden. Beispielsweise konnen solche Polyme- 15 
risate durch radikalische Polymerisation in Masse, Suspension, Losung oder Emulsion erhalten werden. Die 
Polymerisation der ungesattigten Phenone kann aber auch durch ionische Katalysatoren oder durch stereospe- 
zifische Katalysatoren vom Ziegler-Typ bewirkt werden. 

Vorzugsweise erfolgt die Polymerisation radikalisch initiiert. Die Bindung des Phenongerusts an das Polymer- 
rtickgrat der Polymerisate weist eine erhohte thermische Stabilitat auf, wodurch die Polymerisate auch bei 20 
erhohten Temperaturen in befriedigender Weise verarbeitet werden konnen. Die Phenone sind insbesondere fur 
radikalisch initiierte waBrige Emusionspolymerisationsverfahren geeignet. 

Besonders geeignete Comonomere zu den erfindungsgemaBen Phenonderivaten sind beispielsweise Styrol, 
a-Methylstyrol, Acrylsaure- und Methacrylsaureester von 1 bis 24 C-Atome enthaltenden Alkanolen wie Me- 
thylacrylat, Methylmethacrylat, Ethylacrylat, Ethylmethacrylat, n-Propylacrylat, n-Propylmethacrylat, n-, tert- 25 
und iso-Butylacrylat und -methacrylat, 2-Ethylhexylacrylat und -methacrylat, iso-Amylacrylat, n-Heptylacrylat, 
iso-Octylacrylat, Isobornylmethacrylat und Isobornylacrylat, des weiteren Vinylester aliphatischer Carbonsau- 
ren, die 2 bis 18 C-Atome enthalten, wie z. B. Vinylacetat oder Vinylpropionat, sowie Acrylamid, Methacrylamid, 
N-Vinylpyrrolidon, Vinylimidazol, N-Vinylformamid, N-Vinylcaprolactam, Acrylsaure, Methacrylsaure, Acrylni- 
tril, Methacrylnitril, Maleinsaureanhydrid, Itaconsaureanhydrid, Maleinsaure und Fumarsaure, Diester, Diamide, 30 
und Imide olefinisch ungesattigter Dicarbonsauren wie z. B. Maleinsaurediimid, Dimethylmaleinat, Dimethylfu- 
marat, Di-n-butylmaleinat oder Di-n-butylfumarat, sowie die Halbester und Halbamide olefinisch ungesattigter 
Dicarbonsauren wie Mono-n-butylmaleinat und Mono-n-butylmaleinsaureamid, aber auch Monomere wie Vi- 
nylchlorid, Vinylidenchlorid, Vinylfluorid, Ethen, Propen, Butadien, Diallylphthalat und Isopren sowie Gemische 
der genannten Monomeren. Vorzugsweise werden monoethylenisch ungesattigte Verbindungen als Comono- 35 
mere eingesetzt. 

Die erfindungsgemaBen Phenone sind in den genannten Comonomeren im allgemeinen unter den Copolyme- 
risationsbedingungen ausreichend loslich. Bei Verwendung von Carboxylgruppen oder Carboxylatgruppen 
enthaltenden Phenonen. empfiehlt sich ein Anlosen entweder in ebenfalls sehr polaren Monomeren wie bei- 
spielsweise Methylacrylat oder Acrylsaure oder in geringen Mengen sehr polarer Losemittel. 40 

Insbesondere eignen sich die Phenone auch zur Herstellung von Propfcopolymerisaten, wobei das Phenon in 
Gegenwart von zuvor hergestellten Vinylpolymeren wie Polyvinylhalogeniden oder Polyvinylestern oder ande- 
ren Polymerisaten wie Polyolefinen polymerisiert wird. 

Unabhangig vom Polymerisationsverfahren, nach dem die die Phenone einpolymerisiert enthaltenden Poly- 
merisate hergestellt werden, zeigen diese stets eine Empfindlichkeit gegeniiber aktinischer Strahlung, insbeson- 45 
dere im Wellenlangenbereich von 250 bis 400 nm, und weisen nach deren Einwirkung eine erhohte innere 
Festigkeit auf. Diese erhohte innere Festigkeit zeigt sich z. B. durch eine erhohte Steifigkeit, einen erhohten 
Schmelzpunkt sowie eine reduzierte Loslichkeit des Polymerisats in den verschiedensten Losungsmitteln und 
einer daraus resultierenden erhohten Bestandigkeit gegeniiber Olen, Fetten, Wasser und dergleichen. Diese 
Eigenschaften sind vielfach erwunscht, so z. B. bei der Verwendung von Polymerisaten bei Photoreproduktions- 50 
verfahren. Aber auch bei der Verwendung solcher Polymerisate zum Beschichten oder Impragnieren sind diese 
Eigenschaften von Vorteil. Ublicherweise wird das die Phenone enthaltende Polymerisat erst nach seiner 
Verformung zu einem Film, einem Oberzug oder einem anderen Gegenstand, aktinischer Strahlung ausgesetzt. 

Insbesondere eignen sich Polymerisate bzw. Copolymerisate der erfindungsgemaBen Phenone fur die Ver- 
wendung als Haftklebstoffe, da sie durch Bestrahlung mit energiereicher Strahlung vernetzbar sind und so eine 55 
erhohte innere Festigkeit aufweisen und eine gute Haftung aus Substratoberflachen besitzen. AuBerdem zeigen 
sie nach Bestrahlung eine erhohte Schalfestigkeit. Der Gewichtsanteil der Phenone in den Copolymerisaten 
betragt bei der Verwendung als Haftklebstoffe im allgemeinen 0,01 bis 50 Gew.-%. Bevorzugt betragt er 0,1 bis 
10 Gew.-%, bezogen auf das Copolymerisat. Besonders bevorzugt sind die Copolymerisate fur die Verwendung 
als Haftklebestoffe aufgebaut aus: 60 

a) 0,25 bis 5 Gew.-% wenigstens eines erfindungsgemaBen Phenons und 

b) 95 bis 99,75 Gew.-% wenigstens eines copolymerisierbaren monoethylenisch ungesattigten Monomeren. 

Von besonderem Interesse fur Haftkleber sind Copolymerisate, deren Monomerenzusammensetzung so 65 
bemessen ist, daB ein nur aus den Monomeren b) aufgebautes Polymerisat eine Glasiibergangstemperatur von 
—45 bis 0°C, besonders bevorzugt von —30 bis — 10° C, aufweisen wurde. Nach Fox [T. G. Fox, Bull. Am. Phys. 
Soc. (Ser. 11)1,1 23 (1 956)] gilt fiir die Glasiibergangstemperatur von Mischpolymerisaten in guter Naherung: 
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1 X' X* , X s 
Tg " TV + TV + - TV 

5 ' wobei X 1 , X 2 , .... X s die Massenbriiche der Monomeren, 1 , 2, . . s und T g l , T g 2 , . . . T g 5 die Glasubergangstempera- 
turen der jeweils nur aus einem der Monomeren 1, 2, . . . oders aufgebauten Polymeren in Grad Kelvin bedeuten. 
Die Glasubergangstemperaturen von obengenannten Monomeren b)sind im wesentlichen bekannt und z. B. in J. 
' Brandrup. E. H. Immergut, Polymer Handbook, l Sl Ed. ]. Wiley, New York 1966 und 2 nd Ed. J. Wiley, New York 
1975 aufgefiihrt. 

io Die als Haftklebestoff geeigneten Polymerisate und Copolymerisate weisen vorzugsweise eine Glasuber- 
gangstemperatur von —45 bis 0°C, insbesondere von —30 bis — 10°Cauf. 

Daruber hinaus weisen solche als Haftklebstoffe geeigneten Polymerisate vor ihrer Bestrahlung in Tetrahy- 
drofuran (THF) bei 25° C vorzugsweise einen K-Wert von 20 bis 70, besonders bevorzugt von 30 bis 55 auf 
(lgew.-°/oige Losung in THF). 

is Der K-Wert ist eine relative Viskositatszahl, die nach DIN 53 726 bestimmt wird. Er charakterisiert das 
mittlere Molekulargewicht des Polymerisats. Die Anfangsoberflachenklebrigkeit der beschriebenen Haftkleb- 
stoffe kann man modifizieren, indem man den erfindungsgemaBen Polymerisaten in Mengen von bis zu 50 
Gew.-% klebrigmachende Harze (Tackifier) wie Cumaron-Inden-, Alkylphenol-Formaldehyd- oder Alkydharze 
zugibt In untergeordneten Mengen, vorzugsweise nicht mehr als 30, insbesondere nicht mehr als 15 Gew.-%, 

20 konnen den als Haftklebstoffen geeigneten erfindungsgemaBen Polymerisaten vor ihrer Anwendung auch 
mineralische Fullstoffe, Weichmacher, polychlorierte Kohlenwasserstoffe oder Paraffinole zugesetzt werden. 

Anwendungstechnisch bevorzugt ist die Verwendung der erfindungsgemaBen Haftklebstoffe zur Herstellung 
selbstklebender Artikel, insbesondere zur Herstellung von Klebebandern und -folien, die ganz allgemein aus 
einem Tragermaterial und einem Haftklebstoff bestehen. Jedoch nach Anwendungsfall werden die Tragermate- 

25 rialien aus unterschiedlichen Substraten ausgewahlt. Geeignet sind u. a. textile Gewebe, Papiere, Kunststoff-Fo- 
lien aus Polyvinylchlorid, Polyester wie Polyethylenglycolterephthalat, Celluloseacetat, Polypropylen, Metallfo- 
lien aus Aluminium, Kupfer oder Blei, aber auch Schaumstoffe aus Polyurethan, Polyvinylchlorid, Polyethylen 
sowie Polychloropren. Die Applikation der erfindungsgemaBen Haftklebstoffe erfolgt bevorzugt vor der Be- 
strahlung mit energiereichem Licht Sie kann aus organischer Losung, bevorzugt einen Feststoffgehalt von 50 bis 

30 80 Gew.-% aufweisend, oder aus der Schmelze erfolgen, wobei im Falle der Verwendung organischer Losungen 
der erfindungsgemaBen Polymerisate das Losungsmittet nach dem Beschichten der Tragermaterialoberflache im 
allgemeinen mittels Warme ausgetrieben wird. Vorzugsweise wird aus der Schmelze, bei Temperaturen von 80 
bis 140°C, appliziert. Die Applikation kann z. B. durch Streichen, Verdusen, Walzen, Rakeln oder GieBen 
erfolgen. Aufgrund der polaren Spacerkette, die das Phenongerust mit dem Polymerruckgrat verbindet, zeigen 

35 die oben beschriebenen Haftklebstoffe eine besondere Adhasion auf polaren Tragermaterialien. 

Die Bestrahlung mit energiereichem, bevorzugt ultraviolettem Licht kann unmittelbar nach dem Auftragen, 
nach der Entfernung des Losungsmittels (Applikation aus der Losung) oder nach Durchlaufen einer Heiz-, 
Temper- und/oder Kuhlstrecke (insbesondere bei Applikation aus der Schmelze) erfolgen. Zum Bestrahlen 
konnen handelsiibliche UV-Strahler, die vorzugsweise in einem Wellenlangenbereich von 250 bis 400 nm Strah- 

40 lung emittieren, eingesetzt werden. Geeignet sind beispielsweise Quecksilbermitteldruckstrahler mit einer 
Strahlungsleistung von 80 bis 120 W/cm, wie sie z. B. in "Sources and Applications of Ultraviolett Radiation", R 
Philips, Academic Press, London 1983, beschrieben werden. Die Bestrahlungsdauer richtet sich nach der Dicke 
der Beschichtung, dem UV-Emissionsspektrum und der Strahlungsleistung der verwendeten Strahlungsquelle 
sowie den jeweils einpolymerisierten Phenonen I. Sie kann jedoch in Vorversuchen leicht ermittelt werden. Die 
5 Bestrahlung erfordert keine Gegenwart von Schutzgas. 

Beispiele 

Herstellung erfindungsgemaBer Phenone 

50 

Bei den hergestellten Phenonen wurde die Struktur und Aufbau durch 'H NMR-, l3 C-NMR-, IR- und Massen- 
spektroskopie sowie durch Elementaranalyse bestimmt. 

a) N-(Acrylamidomethyl)-benzophenon-4-carbonsaureamid 

Eine Mischung aus 132 g Schwefelsaure, 68 g Essigsaure, 0,10 Mol 4-Cyanobenzophenon, 0,1 1 Mol N-Methy- « 
55 lol-acryl-amid (Amol) und lOOppm 2,6 Di-tert.-butyl-p-kresol wurde 4h bei Raumtemperatur geriihrt. Der 
Reaktionsansatz wurde durch Zugabe von gemahlenem Eis hydrolysiert und der entstehende kristalline Nieder- 
schlag nach ca. 20 h abgesaugt. Das Produkt wurde mit Wasser gewaschen und an der Luft getrocknet. Die 
Umkristallisation erfolgte aus Ethanol. 

Die Herstellung der Verbindungen b) bis g) erfolgte in entsprechender Weise. In Tabelle 1 sind die Struktur- 
60 formeln und in Tabelle 2 Analysedaten angegeben. 

Tabelle 1 

Saurekatalysierte Anlagerung von N-Methylol-acrylamid ( = Amol) bzw. a-Acrylamido-giykolsaure ( = AGS) 
65 an Nitrile 
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Tabelle 2 

Angaben uber Herstellung und analytische Daten 



Ver- 
bin- 
dung 


Aus- 
beute 


Umkristallisation aus 


Schmelzpunkt 


Elementaranalyse 
C 


H 


O 


N 


(a) 


85% 


Ethanol 


183— 186°C 


Ber. 
Gef. 


70,12 
70,1 


5,23 
5^2 


15,57 
15,9 


9,09 
8,8 


(b) 
(c) 


77,5% 
86% 


Ethanol 

Dimethylformamid/ 
Wasser(l : 2) 


193— 196°C 
197-201°C 


Ber. 
Gef. 
Ber. 
Gef. 


70,79 
70,5 
63,40 
62,9 


5,63 
5,8 
5,73 
5,9 


19,49 
19,7 


8,3 

11,38 

11.1 


(d) 


99% 


Ethanol 


176— 178°C 


Ber. 
Gef. 


67,45 
67,0 


5,36 
5,5 


18,91 
19,3 


8,28 
8,1 


(e) 


93% 


Ethanol 


140° C 

(Polymerisation) 


Ber. 
Gef. 


68,84 
68,4 


6,05 
6,2 




7,65 
7,5 


(0 


88% 


Acetonitril 


192-194°C 


Ber. 
Gef. 


62,82 
62,6 


4,75 
4,9 


25,10 
25,3 


7,33 
7,2 


(g) 


91% 


Reinigung durch 
Fallung aus der waBrigen 
Na-Salz-Ldsung 
mit HC1 


187~191°C 


Ber. 
Gef. 


64^8 
64,2 


5,40 
5,6 




6,83 
6,9 



Beispiel 2 



Herstellung eines Copolymerisates 

50 g einer Monomermischung aus 

500 g n-Butylacrylat, 
290 g 2-Ethylhexylacrylat, 
1 85 g Methylacrylat, 
25 g Acrylsaure, 
6,5 g N-(Acrylamidomethyl)-benzophenon-4-carbonsaureamid 

wurden in 150 g Toluol in Gegenwart von 1 g tert.-Butylperoktoat (Polymerisationsinitiator) auf eine Reaktions- 
temperatur von 80°C erwarmt. AnschlieBend wurde im Verlauf von 5h bei dieser Temperatur der Rest der 
Monomermischung sowie parallel dazu uber 3 h eine Losung von 19 g tert.-Butylperoktoat in 100 g Toluol 
zugesetzt. Danach wurde bei 120°C nachpolymerisiert und das Ldsemittel schlieBlich destillativ abgetrennt. 

Es wurde ein bei Raumtemperatur flieBfahiges Polymerisat erhalten, das in THF (25° C) einen K-Wert von 44 
hatte. 

Beispiel 3 

Priifungder Haftklebeeigenschaften des Polymerisats aus Beispiels 2. 

a) Herstellung der Prufstreifen 

Zur Herstellung der Prufstreifen wurde das Polymerisat aus der Schmelze in einer Schichtdicke von 25 g/m 2 
auf eine Polyesterfolie als Trager aufgetragen. 

AnschlieBend wurde die Polyesterfolie mit einer Geschwindigkeit von 20 m/min im Abstand von 10 cm unter 
zwei hintereinander (im Abstand von 11 cm) angeordneten Quecksilbermitteldruckstrahlern (80 W/cm) durch- 
gefuhrt. Aus der so erhaltenen seibstklebenden Folie wurden Streifen von 2 cm Breite und 5 cm Lange ausge- 
schnitten. 

b) Priifung der Scherstandfestigkeit 

Die Prufstreifen wurden auf einer Lange von 2,5 cm, unter Anwendung eines Gewichtes der Masse. 2,5 kg auf 
ein chromiertes Stahlblech (V2A) in der Weise aufgebracht, daB sie zu einer Seite uberstanden und die gegen- 
uberliegende Seite nicht beschichtet war. Das Stahlblech wurde dann 24 h bei 20° C und Normaldruck gelagert. 
AnschlieBend wurde das nicht behaftete Ende des Stahlblechs zwischen 2 Klemmbacken befestigt und das 
gegeniiberliegende uberstehende Klebeband frei hangend bei Temperaturen von 25°C mit einem Gewicht der 
Masse 2 kg und bei 50°C mit einem Gewicht der Masse 1 kg belastet. MaBstab fur die Scherstandfestigkeit ist die 
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Zeitdauer bis zum Aufbrechen des Klebstoffilms. Zum Vergleich wurde die Prufung mit nicht bestrahlten 
Polyesterfolien wiederholt. Die Ergebnisse zeigt Tabelle 3. 

c) Prufung der Schalfestigkeit 

Zur Bestimmung der Schalfestigkeit der Prufstreifen auf der Oberflache eines Substrates, wurden diese auf 
einer Lange von 2,5 cm, unter Anwendung eines Gewichtes der Masse 2,5 kg, auf ein chromiertes Stahlblech 
(V2A) aufgerollt. 24 h danach (Lagerung bei 20° C und Normaldruck) wurde die Kraft bestimmt, um die Pruf- 
streifen in einer Zugdehnungsprufapparatur bei einem Abschalwinkel von 1 80° C mit einer Geschwindigkeit von 
300 mm/min riickwarts abzuziehen. Die Ergebnisse enthalt ebenfalls Tabelle 3. 

Tabelle 3 



Scherstandfestigkeit [h] Schalfestigkeit [N/cm] 

25° C 50°C 



mit Bestrahlung >24 >24 4,3 

ohne Bestrahlung < 1 < \ „ 



Patentanspruche 
1. Ungesattigte Phenonderivate der allgemeinen Formel I 



(I) 




in der die Variablen folgende Bedeutung haben: 

R' eine Ci- bis O-Alkylgruppe, eine Cyclopropyl-, -pentyl- oder -hexylgruppe, eine Indanonyl- oder Tetra- 
lonylgruppe, die Phenylgruppe, eine Phenylgruppe, deren Wasserstoffatome teilweise oder vollstandig 
durch eine C } - bis GrAlkyl-, -Alkoxy- oder -Thioalkylgruppe ersetzt sind, oder gemeinsam mit R 2 oder R 6 
eine Ethylen- oder Propylenbrucke; 

R 2 bis R 6 ein Wasserstoffatom, eine Ci- bis d-Alkyl, -Alkoxy- oder -Thioalkylgruppe, wobei R 3 , R 4 und R 5 
zusatzlich fur eine Hydroxylgruppe stehen konnen. R 2 oder R 6 zusatzlich gemeinsam mit R 1 eine Ethylen- 
oder Propylenbrucke bilden konnen und mindestens einer, hochstens jedoch drei der Reste R 2 bis R 6 fur 
eine Gruppe der allgemeinen Formel II 

O O 

II II 
— K — C — NH — Y — X — C — C = CH 2 (U) 



oder III 



— C — NH — Y — X — C — C = CH 2 (III) 



stehen, in denen die Variablen folgende Bedeutung haben: 

K eine Q- bis Ci 0 -Alkylen-, eine 1 bis 2 Sauerstoff- oder Schwefelatome enthaltende C,-bis Cio-Alkylen- 
gruppe 

Y eine geradiinige oder verzweigte d - bis Cjo-Alkylengruppe oder eine durch Carboxyl-, Carboxylatanion-, 
Ci - bis C 4 -Carbonsaurealkylester- oder Hydroxygruppen substituierte Ci - bis Cio- Alkylengruppe, 
X -NH- oder -(N-Alkyl)— mit 1 bis4 C-Atomen, 
Z Wasserstoff oder eine Ci - bis C 4 -Alkylgruppe. 

2. Phenonderivate nach Anspruch 1, die als R 1 die Phenyl- oder eine Ci-bis C 4 -Alkylgruppe, als Reste R 2 R 3 , 



to 
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R s und R 6 ein Wasserstoffatom und als R 4 eine Gruppe der allgemeinen Formel II oder III, in der K fur eine 
C|- bis C 4 -AIkylen- oder eine d- bis C 4 -Oxyalkylengruppe, bei der das Sauerstoffatom direkt an den 
Phenylring gebunden ist, Y fur eine G- bis C 4 -Alkylen- oder eine durch ein oder zwei Carboxyl-, Carbox- 
ylatanion-, C r bis C 4 -Carbonsaurealkylester- oder Hydroxygruppen substituierte d- bis C 4 -Alkylengruppe, 
X fur eine -NH-, -(N-CH 3 )- oder -(N-CH 2 -CH 3 )-Gruppe und Z fur ein Wasserstoffatom oder 
eine Methylgruppe stent, enthalten. 

3. Homo- oder Copolymerisate, die Phenonderivate gemaB einem der Anspriiche 1 oder 2 einpolymerisiert 
enthalten. 

4. Copolymerisate, die 0,1 bis 10 Gew.-% wenigstens eines Phenonderjvats gemaB den Anspruchen 1 oder2 
einpolymerisiert enthalten. 

5. Copolymerisate, die aus 

a) 0,25 bis 5 Gew.-% wenigstens eines Phenonderivats gemaB den Anspruchen 1 oder 2 und 

b) 95 bis 99,75 Gew.-% wenigstens eines copolymerisierbaren Monomeren 

aufgebaut sind 9 eine Glasubergangstemperatur von —45 bis 0°C und in Tetrahydrofuran bei 25°C einen 
K-Wert von 20 bis 70 aufweisen. 

6. Verfahren zur Herstellung von ungesattigten Phenonderivaten gemaB den Anspruchen 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB man eine Verbindung der allgemeinen Formel IV 




mit einer Verbindung der allgemeinen Formel V 



R 7 0 — Y — X — C — C = CH 2 (V) 



30 



35 



umsetzt, wobei R 1 die oben genannten Bedeutung hat, R 7 fur ein Wasserstoffatom oder eine C, -GrAIkyl- 
gruppe steht und R 2/ bis R 6 ' ein Wasserstoffatom, eine C,-C 4 -Alkyl, -Alkoxy , oder -Thioalkylgruppe, 
wobei R 3 ', R 4/ und R 5 ' zusatzlich fur eine Hydroxylgruppe stehen konnen, R 2/ und R 6 ' zusatzlich gemeinsam 
mit R 1 eine Ethylen- oder Propylenbrucke bilden konnen und mindestens einer, hochstend jedoch drei der 40 
Reste R 2/ bis R 6 ' fur einen Rest -C^N oder -K-C = N steht, wobei K die in Anspruch 1 genannte 
Bedeutung hat und X, Y und Z ebenfalls die in Anspruch 1 genannte Bedeutung haben. 

7. Verwendung von Copolymerisaten gemaB den Anspruchen 3 bis 5 als Haftklebstoff. 

8. Verfahren zur Herstellung selbstklebender Artikel dadurch gekennzeichnet, daB ein Tragermaterial mit 
einer organischen Losung oder der Schmelze eines Copolymerisats gemaB den Anspruchen 3 bis 5 be 
schichtet und danach mit energiereicher Strahlung bestrahlt wird. 

9. Selbstklebende Artikel erhaltlich unter Verwendung von Copolymerisaten gemaB Anspruchen 3 bis 5. 
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